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Dr, Curt Schuster, Ludwigshafen/Rhein, 
Dr. Robert Geiim, Ludwigshiafen/Khein, 
und Max Brauer, Ludwigshafen/Rhein 
sind als Erfinder genannt worden 



BadisAe Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellsdiaft, Ludwigshafen/Rhein 



Textilhilfsmittel 

Patentiert Im Gebiet der Buiadesrepxiblik iDeulschland vom 28. November 1953 an 
PatPTit-anni^l^^^'"j li^amxtgemadit «m 31. Oktober 1956 
Patent^teiluog bekaxmtgemad&t am 18.April l957 



Gegenstand der Patentanineldung B 23454 
IVb/Sm i5t ein Verfahren zum Verbessem der 
Echtheitseigenschaften von gefart>tem Textil- 
material, bed d>em das gefarbte Material mit 
5 waBrigen Losungen, Emulsionen oder Suspea- 
sionen vonSalzen oder quaternaren Ammonium- 
verbindungen von Polymerisaten oder Misdipoly- 
merisaten von basisdie Sticks toff atome eni- 
haltenden Vinylverbindtingen-, die fred von ring- 
10 fonnig gebundenen Carbonylgruppen sind, aus- 
genommen- alkyliertett poljrmerisiertea basisduen 
Efftem der Acaylsaure und MeHiacrylsaure, be- 
handelt wird. 



Es wurde gefunden, daB wasserloslicfae Poly- 
merisate oder Misdbpolymerisate von Vdnylimid-' 15 
azolen> ausgenommen Salze oder quaternare 
Ammoniumverbindungen soldier Polymerisate 
oder Misdipolymerisate, ausgezeidhnete farbstoff- 
bindende Hilfsmittel beim F^-ben oder Drudcen 
von Textilwenr sind. Insbesondere eignen sie sidi ao 
sehr gut als Ztisatz beim Abzielben oder Auftiellen 
von Farbungen oder von Drudcen, z. B. beim Ab- 
zidien von Farbungen mit Kiipenfarbstoffen- oder 
mit Azofarbstoffen auf Basis von Najyhtbolen und 
zum Aufhellen von substantiven Farbungen'. Audi as 
das Anbluten • WeiBtonen wird durdi Mitver- 
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wend^mg dieser Mittel in Waschbadem verm^den. 
Durdh Atifdruckcn dieser Vcrbindangen auf Oe- 
webe aus nativer oder regen^ierter Cellulose und 

• ansdhliefiendes Oberfarbeu mit Kupenfarbstoffen 
5 sowie Schwefel- tind substantiven Farbstoffen 

werdta die bedrudcten Stelten darfder ^^rbt. 
Man eAalt so einen sogenannten Halbtoneftekt 

Geeignete wasserloslichePolymerusate lassen sich 
auf Basis von N-Vinylimidazol selbst und semen an 

10 den Ring-C-Atomen substituierten Derivaten, wie 
2-Meiaiylol-N-vinylimddazol oder semen durdh 
Veresterung oder andere Veranderungen an der 
OH-Gnippe gewonnenen. Derivaten, herstellen. 
Audi die Polymerisate des N-Vinylbenzimidazols. 

IS der N-Vinyl-2-alkyl- o-'er N-Vinyl-2-oxy-alkyl- 
benzimidazole sind brauchbar. Mit dies«i 
N-Vinylimidazolen konrort audb andere Vmyl- 
verbindungen, z. B. Vinylpyrrolidon N-Vmyl- 
piperidon, N-Vinylcaprolactem, N-Vmylcapryl- 

30 lactam odea: Acrylamid, misdipolymerisiert sem. In 
der R^el sollea in den waBrigen BeJiandlungs- 
badfem 0,05 bis 0,5^0 der Vinylimidazolpolymen- 
sate oder -misdhpolymerisate vorhanden sem. 
Die Polymerisate oder Mischpolymerisate der 

as oben gesdidlderten! Art konnen audh. zusammen mit 
ublicten Farberelhilfsmitteln, z. B. Oxathyhe- 
rungsprodukten von Ptenokn, Aminen oder mit 

• sulfonsauien Salzen u. dgl., oder in- Mdschung mit 
Wasdi- undReinigungsmitfceln: angewendet werden. 

30 

Beispiel i 

Ein Viskosezellwollstuck wird mit einer Druck- 
paste bedruckt, die je Kilogramm 50 g Indanthren- 

35 briUantgriin FFB Suprafix-T«g ^^"^^ 
Farbstofftabellen, 7. Auflage, Erg.-Bd. II, S.199) 
enthalt. Das bedxuckte Gewebe wird in einem Bade 
von 10 ccm/1 Natronlauge 38** B6, 5 g/1 Natrium- 
hyposulfit und 0,9 g/1 eines Misdipolymerisates 

40 aus 47 Teilen Vinylimidazol und* S^ Teilen Vinyl- 
pyrrolidon im FlottenveAal^s 1:20 bis 1:30 
30 bis 45 Minuten bei 80 bis 85^ bchandelt und an- 
sdilieBend gespult «/ ^ « 

Durdh diese B«ibandlung werden 80 bis 90«/o des 

45 auf der Faser ortlidh vorfiandenen FarbstofFes ab- 
gelost, wobei die nicbt bedrudcten, weifien Anteile 
des Gewebes durdh den in Losung iibergefuhrten 
FarbstoflE nidit nennenswert gefarbt werden. 

Ohne Mitverwendung des Misd^)olymensates 

50 wird bei sonst gleidher Axbeitsweise we^thdi 
weniger Farbstoff von den bedrudcten Stdlen ab- 
• gelost. Auflerdem werden die nidit bedrudcten, 
weifien Anteile des Gewebes durdh den in Losung 
ubergefiihirten Farbstoff stark angefarbt 
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Beispiel 2 

Ein BaumwoUstudc, gefarbt mit i,S*»/o Sirius- 
Hdhtgrau GG (G. Schultz, Farbstoff tabellen, 
60 7. Auflage, Erg.-Bd. II, S.254), wjrd zur Auf- 
helluiffi des Farbtones in dnem Bade von 0,9 g/i 
PolyvinyHmidazol und 5 bis xo'^h wasserfr^em 
Natriumsulfat, bezogen auf das Gewidit des Tex- 



tilgutes, in dfer Nahe der Kodhtemperatui: im 
Flottenverfialtnis i :3o behandelt und ansdihefiend 65 

^l^Sdt wini eine sdir starke Aufhellung def- ^ 
Farbung erreidht. Eine derartig wei^ehende Aut- 
hellung kann weder durdi alkalisdhe Mittel, z. B. 
Soda, nodh durdh Mitverwendung der ublidien 70 
Wasdi- und Reinigung«mittel im Behandlungsbad - 
erzielt werden. 



Beispiel 3 
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Ein Baumwollstudc, gefarbt mit 2«/o Siriuslicht- 
blau BRR (G. Sciiultz, Farbstofftabellen, ?• Auf- 
laee, Erg.-Bd, II, S. 252), wird im Masdhinendruck 
mit einer der ublidi^i FormaldAyd-Sulfoxylat- 
WeiBatzen bedrudrt, getrodknet und gedampft. 80 
AnsdilieBend wird wie ublidi mat Wasser ge- 
wasdhen und dfem Wasdhbad (Flottenverhaltnis 
I '40) 1.5 g/1 Polyvinylimidazol zugesetzt. Es 
werden hierbei klaie WeiBatzen crhalten, da die bei 
der Wasdie mitabgelosten Farbstoffanteite des 85 
stibstantiy gefarbten Fonds durdi das Polyvinyl- 
imidazol im Wasdhbad in einer nidht mefcr faser- 
affinea Form gebunden werden. Wenn man mit 
Wasser allein wasdht, werden dagegen die weiB- 
geatzten Stdlen sdiwadh angetont, wodurdi der 90 
Wert des Textilmaterdals berabgemindert wird. 

Beispiel 4 

Ein BaumwoU- odfer Viskpsezellwollsttidc, das 95 
wie im Beispiel 3 gefarbt und weifi geatzt >vurde, 
wascht man, wie in der Haushaltwasdie ublidi, mit 
einem Bad, das i g/1 Fettalkoholsulfonat und 5 gA 
kalzinierte Soda entbalt, 15 Minuten bei 45 
Flottenverfmltnis i :40. Die weifien Anteile des 100 
Gewebes werden dabd von den sidh ablosenden 
Farbstoffanteilen stark angetont. Durdi Zusatz von 
I 5 r/1 Polyvinylimidazol zum Wasdhbad wird ein 
Anbluten bzw. Anf arben der weifien Gewebeanteile 
mit Sidherheit vermieden. 

Beispiel 5 

Ein Baumwoll- oder Zellwollstiidc wird mit einer 
Drudcpaste folgender Zusammensetzung bedruckt: 110 
^o bis 60 g/1 eiMS Misdipolymerisates aus 47 Teilen 
Vinylimidazol und 70 Teilen Vinylcaprolactam, 
400 bis 500 g/1 eioer 6o«/Digen Starke-Tragant-Ver- 
didcung. 

Nadi dem Aufdrudcen wird geferodcnet und zum 115 
UniSslidhmadhen des aufgedrudcten MisdiiK>b^- 
merisates durdt kalte Natroniauge von 8 bis 12 Be 
passiert, abgequetsdit und ansdilieBend neutral ge- 
spiilt. Das so bdiandelte Gewebe wird dann mit 
substantiven FarbstofBen, z.B. i«/o Siriusldc^trot lao 
4BL (G. Schultz, Farbstofftabellen, 7. Auflage. 
Erg.-Bd. II, S.256), Oder Sdiwefelfarbstoffeii, 
z B 8«/o Immedialblau BL extra (G. Schultz, 
Farbstofftabellen, 7. Auflage, Bd. I, S. 1078). oder 
Kiipenfarbstoflfen, z.B. 0,5 •/a Indaniairenbnilant- -las 
griittB (G. Scliultz,. Farbstofftabellen, 7. Auflage, 
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Erg.-Bd. II, S. 128), nadi den fur die^KlfiEenden 
Farbstoffe ublidiett Farbevorschriften gefarbt 
KupenfarbstoflBe konnen dabei nicht nur m der 
ublidien Form als Natriumleukoverbindimgen, er- 
haltea durdh Rcdukldon mit Natriumhyposulfit m 
G^enwart von Natriuirihydroosydi sondern auch in 
Form der sogenannten Kupensauien, gewonnen 
durdi Ansatiem' der Natritimleakovcrbindung, an- 
gey?andt werden. Die bednicktcn Stelten des Ge- 
webes nefamen in der gleidhen Zeiteinteit wesent- 
lich mebr Faxbstoff auf als die nicht bedrudcten. 
Anteile. Es resnltiert dafcer cin Eflfekt, wie er im 
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Drudc durch sogenannte Halbton^^Pen exbalten 
wird (dunkle Muster auf bellem Gmnd). 

PATENTANSPRUCH: 

Die Verwendung wasseiloslidier Polymeri- 
sate Oder Misdhpolymerisate von Vinylimida- 
zolen, ausgenommen Salze oder quaternare ao 
Ammoninmverbindungen soldier Polymerisate 
Oder Misdhpolymeiasate, als farbstdSFbindende 
Hilfsmittel beim Farben, Abziehcn oder 
Drucken von Textilicn. 
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